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Abstract 



Skin protection formulation contains (i) an activated aluminum chlorohydrate (I), (ii) a moisturizer (II), (iii)'a 
lipid and/or fatty acid ester and (iv) optionally other usual additives permitted in cosmetics or dermatology. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Haut- 
schutzzubereitung fur die vorbeugende Verhutung von 
Hautschaden. Hautschaden als Folge von direkten aus- 
seren Einflussen von toxischen Substanzen treten sehr 
oft als Hautekzeme und Irritation en auf. Insbesondere 
sind berufsbedingte Hautekzeme haufig zu beobach- 
ten. Solche Hauterkrankungen konnen bei Anwendung 
von geeigneten vorsorglichen Schutzmassnahmen 
haufig verhindert werden. Das Tragen von Handschu- 
hen bietet zwar in der Regel guten Schutz, jedoch ist 
diese Massnahme nicht immer angebracht oder opti- 
mal. In vielen Fallen ware es besser, wenn man als Ver- 
hutungsmassnahme Oder zur Prophylaxe eine geeigne- 
te Hautschutzzubereitung bzw. ein geeignetes Haut- 
schutzpraparat zur Verfugung hatte. In diesem Sinne 
betrifft die vorliegende Erfindung ein Hautschutzprapa- 
rat zum Aufbringen auf die Haut, urn als Praventivmass- 
nahme die degenerative Einwirkung von exogenen, 
Hautschaden verursachenden, toxische Stoffen auszu- 
schalten oder zumindest zu vermindern. 
[0002] Aus der Literatur, Seifen 6le Fette Wachse, 
14, Seiten 1041-1044 (1995), ist bekannt, dass Alumi- 
nium(lll)-lonen in Losung in verschiedenen Formen 
bzw. Komplexen vorkommt, deren Bildung und Stabilitat 
vom im Herstellungsverfahren verwendeten pH-Wert, 
der Temperatur und der Konzentration abhangig ist. 
Diese Formen konnen als anorganische Polymere be- 
trachtet werden, wobei es Oligomere unterschiedlicher 
Grosse gibt. Beispielsweise ist ein relativ grosses und 
stabiles Polymer-Ion bekannt, welches der Formel 
AI 13 0 4 (OH)24 7+ entspricht und als 13-mer bezeichnet 
werden kann. 

[0003] In analoger Weise liegt Aluminiumchlorohy- 
drat als anorganisches Polymer mit hoher, unterschied- 
licher Molekulargewichtsverteilung vor. Unter spezifi- 
schen Herstellungsbedingungen werden Aluminium- 
chlorohydrat-Verbindungen erhalten, welche ein Mole- 
kulargewicht von mittlerer Grosse und enger Verteilung 
aufweisen, und als aktivierte Aluminiumchlorohydrate 
(activated, enhanced efficacy actives) bezeichnet wer- 
den. Diese aktivierten Typen zeigen im Vergleich zu den 
regularen Typen eine verbesserte Wirkung bezuglich 
der Schweisshemmung. Beispiele fur solche aktivierten 
Aluminiumchlorohydrate sind die Markenprodukte RE- 
ACH 101, REACH 103, REACH 501 oder REACH 301, 
wie solche von der Firma Reheis Inc., NJ 07922, USA, 
hergestellt und vertrieben werden. Solche Verbindun- 
gen sind beispielsweise im US 3,904,741 oder in der EP 
0 183 171 beschrieben. Im US 3,904,741 wird erwahnt, 
dass diese Verbindungen eine gute Loslichkeit in Alko- 
holen und Polyalkoholverbindungen aufweisen. 
[0004] Es wurde nun gefunden, dass die erwahnten 
aktivierten Aluminiumchlorohydrate sich insbesondere 
fur die Herstellung von Hautschutzzubereitungen fur die 
vorbeugende Verhutung von Hautschaden eignen, 
wenn diese Zubereitungen gleichzeitigein Feuchthalte- 



mittel sowie ein Lipid und/oder einen Fettsaureester ent- 
halten. Aluminiumsalze Ziehen in der Regel auf der Haut 
auf und reichern sich speziell in den Hautfolikeln an. Es 
entsteht dabei ein sehr trockenes stumpfes Hautgefuhl. 

5 Das Feuchthaltemittel in Kombination mit dem Lipid 
und/oder Fettsaureester verhindert dieses Gefuhl oder 
vermindert es zumindest in erheblichem Masse. Dies 
mag mit der guten Kompatibilitat des aktivierten Alumi- 
niumchlorohydrats mit dem Feuchthaltemittel und dem 

10 Lipid und/oder Fettsaureester zusammenhangen. Aus- 
serdem wird durch das Feuchthaltemittel die Hautfeuch- 
tigkeit erhoht bzw. eine Austrocknung der Haut verhin- 
dert. Die erfindungsgemasse Verwendung von aktivier- 
ten Aluminiumchlorohydraten zurvorbeugenden Verhu- 

15 tung von Hautschaden ist noch nie beschrieben worden 
und ist uberraschend. 

[0005] Die vorliegende Erfindung ist in den Anspru- 
chen formuliert. Insbesondere betrifft die vorliegende 
Erfindung eine Hautschutzzubereitung fur die vorbeu- 
20 gende Verhutung von Hautschaden, welche dadurch 
gekennzeichnet ist, dass diese Hautschutzzubereitung 
mindestens 

(a) ein aktiviertes Aluminiumchlorohydrat; 
25 (b) ein Feuchthaltemittel; 

(c) ein Lipid und/oder einen Fettsaureester und 

(d) gegebenenfalls weitere in der Kosmetik oder 
Dermatologie zugelassene ubliche Zusatzstoffe 

30 enthalt. 

[0006] Vorzugsweise ist das aktivierte Aluminium- 
chlorohydrat loslich in Wasser, Wasser/Alkoholgemi- 
schen oder in Alkohol. Bevorzugt sind basische Alumi- 
niumchloride bzw. aktivierte Aluminiumchlorohydrate, 
35 wie solche im US-Patent 3,904,741 oder im EP 0 183 
171 beschrieben sind. Solche basische Aluminiumchlo- 
ride sind, wie bereits erwahnt, unter dem Markennamen 
REACH® im Handel erhaltlich. Bevorzugt sind basische 
Aluminiumchloride der Formel 

40 

[AI 2 (OH) (6 . x) . xCI] n (I), 

worin 0<x<6 und in der Regel keine ganze Zahl ist bzw. 

45 zu sein braucht und n anzeigt, dass die Verbindung als 
Polymer vorliegt, wobei die bezuglich ihres Molekular- 
gewichts unterschiedlichen Typen mittels Chromatogra- 
phie (size exclusion, H PLC) charaktertsiert werden kon- 
nen. Bevorzugt sind Aluminiumsesquichlorohydrate 

50 und Aluminiumchlorohydrate der Formel (I), worin das 
Verhaltnis von Aluminium zu Chlorid (Al^ : CI") zwi- 
schen 1.5:1 bis 2.1 liegt. Bevorzugt sind basischen Alu- 
miniumchloride bzw. aktivierte Aluminiumchlorohydrate 
der durchschnittlichen Formel [AI 2 (OH) 5 CI . 2.5 H 2 OJ n . 

55 [0007] Das basische Aluminiumchlorid verwendet 
man in einer Konzentration von etwa 0.5-30 Gew.-%, 
vorzugsweise 2.5-10 Gew.-% und insbesondere etwa 
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4-6 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zu- 
bereitung. 

[0008] Das Feuchthaltemittel verwendet man in einer 
Konzentration von etwa 0.5-20 Gew.-%, vorzugsweise 
0.5-15 Gew.-% und vorzugsweise 2-8 Gew.-%, bezogen 5 
auf das Gesamtgewicht der Zubereitung. 
[0009] Das Lipid und/oder den Fettsaureester ver- 
wendet man in einer Konzentration von etwa 1.0-80 
Gew.-%, vorzugsweise 1-50 Gew.-% und insbesondere 
etwa 1-20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Zubereitung, wobeidiese Bereichefur ein einzelnes 
Lipid (falls nur ein Lipid verwendet wird) oder die Sum- 
me der verwendeten Lipide gilt. 
[0010] Neben Aluminiumchlorohydraten oder anstel- 
le von Aluminiumchlorohydraten konnen auch Alumini- 
um-Zirkonium-Chlorohydrate verwendet werden. Im 
Sinne der vorliegenden Erfindung fallen Aluminium-Zir- 
konium-Chlorohydrate unter den Begriff Aluminium- 
chlorohydrate. Diese Verbindungen werden in analogen 
Konzentration en verwendet. Ebenso beinhaltet der Be- 
griff "Alum in iumchlorohyd rate" , analog zu den Alumini- 
um-Zirkonium-Chlorohydraten, solchean sich bekannte 
Verbindungen, worin das Zirkoniumion durch ein ande- 
res mogliches Metallion ersetzt ist. 
[0011] Als Feuchthaltemittel und Moisturizers kom- 
men die an sich bekannten in der kosmetischen Indu- 
strie angewandten Stoffe zum Einsatz. Solche sind zum 
Beispiel in H.P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe, Editio 
Cantor Verlag, Aulendorf, 1996, Seiten 636 und 1020 
beschrieben. Bevorzugt sind Feuchthaltemittel oder 
Gemische von Feuchthaltemitteln, welche die Hydrata- 
tion der Haut von etwa 100 DPM Einheiten auf etwa 
300-600 DPM Einheiten erhohen. Beispiel fur geeignete 
Feuchthaltemittel sind Polyhydroxyverbindungen wie 
Glycerin, Sorbitol, Pentandiol, Pentylene Glycol, Hyalu- 
ronsaure und deren Alkalimetallsalze, vorzugsweise 
deren Natriumsalz, Natrium PCA, d.i. L-Pyroglutamin- 
saure (C s H 7 N0 3 ) und deren Natriumsalz, Aloe Vera, 
Natriumlactat, Harnstoff und andere kosmetisch ver- 
wendbare an sich bekannte Feuchthaltemittel, wie sol- 
che beispielsweise in oben angegebener Literaturstelle 
beschrieben sind. Bevorzugte Feuchthaltemittel sind 
Harnstoff, Sorbitol und Glycerin, und insbesondere 
Glycerin. 

[0012] Lipide sind beispielsweise Pflanzenole oder 
Pflanzenfette wie solche aus Sonnenblumen, Mandeln, 
Disteln, Soyabohnen, Shea-butter, Weizenkeimen, Oli- 
ven, Erdnussen, Raps oder JoJoba gewonnen werden. 
Lipide sind im weiteren hydrierte pflanzliche Glyceride, 
hydrierte oder partiell hydrierte (C^-C^-Fettsaure- 
glyceride, Fettsaureester wie Isopropylmyristate; 
Glycerin-monostearat, (C 1 2-C 15 )-Alkyl-benzoate, 
1 3-Docosensaure-9-octadecenylester (Oleyl-erucate), 
Cetearyl-isonanoat, Octylpalmitat, Cetylpalmitat, Isooc- 
tylstearat, Butyladipat, Myristyllactat, Stearylheptanoat, 
Isostearylneopentanoat, 2-Octyldodecanol. Solche Li- 
pide sind ausfuhrlich in dem oben angegebenen Lexi- 
kon der Hilfsstoffe beschrieben. 



[0013] Die erfindungsgemassen Hautschutzzuberei- 
tungen konnen in irgend einer kosmetisch akzeptablen, 
topisch anwendbaren Form vorliegen bzw. zur Anwen- 
dung gelangen, beispielsweise als 6l-in-Wasser-Emul- 
sionen (O/W-Emulsionen), Wasser-in-6l-Emulsionen 
(W/O-Emulsion), wassrige oder wassrig/alkoholische 
Losungen, als Lotios, als Gele, Schaume, Salben oder 
Pasten oder entsprechende Mischformen, vorzugswei- 
se als Wasser-in-OI-Emulsionen, 6l-in-Wasser-Emul- 
sionen, als wassrig/alkoholische Losung oder als Saibe. 
Als Anwendungsform ist insbesondere die 6l-in-Was- 
ser-Emulsion bevorzugt, wobei diese zu einer Lotio, ei- 
nem Gel oder einer Salbe verarbeitet wird. 
[001 4] In der Kosmetik zugelassene Zusatzstoff e sind 
beispielsweise Emulgatoren, Tenside, Paraffin kohlen- 
wasserstoffe, Konsistenzgeber, Gelbildner, Konservie- 
rungsmittel, Parfumierungsmittel (Parfume), Silikone, 
Ruckfetter, Treibgase, Fullstoffe, Farbstoffe und/oder 
Losungsmittel. Wasser kann jeweils ebenfalls in den Zu- 
bereitungen enthalten sein. 

[0015] Emulgatoren sind vorzugsweise nicht-ionoge- 
ne Verbindungen wie beispielsweise Polyathylengly- 
colather von Cetylacohol oder von Stearylalcohol wie 
Polyathylenglycol-20-cetylather oder Polyathylengly- 
col-10-steary lather; Polyathylenglycolstearate wie Po- 
lyathylenglycol-40-stearat; Polyathylengfycol-Sorbitan- 
Fettsaureester, wie Polyathylenglycol-2-sorbitan-mo- 
nolaurat; Polyathylenglycol-Glycerin-Fettsaureester 
wie Polyathylenglycol-glycerin-monoisostearat; Poly- 
athylenglycol-60-Almond glycerides; Polyathylenglycol- 
60-Corn glycerides; Polyathylenglycol-45-Palmkernol- 
glyceride; Methylglucosidester wie Methylglucosid- 
stearate; oder andere gemass der CTFA Liste kosme- 
tisch verwendbare Emulgatoren. Solche Emulgatoren 
sind ausfuhrlich in der oben angegebenen Literatur, H. 
P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe, beschrieben. Emul- 
gatoren verwendet man in einer Konzentration von etwa 
0.1-30 Gew.-%, vorzugsweise 0.1-10 Gew.-% und ins- 
besondere etwa 1-5. Gew.-%, bezogen auf das Ge- 
samtgewicht der Zubereitung. Emulgatoren verwendet 
man in OI-in-Wasser-Emulsionen, in Wasser-in-OI- 
Emulsionen, in wassrigen oder wassrig/alkoholischen 
Losungen, in Lotios, in Gelen, in Schaumen, in Salben 
oder in Pasten, vorzugsweise in Wasser-in-OI-Emulsio- 
nen und 6l-in-Wasser-Emulsionen. Paraffinkohlenwas- 
serstoffe sind beispielsweise Vaseline, Paraffinole, Par- 
affin Wachse. 

[0016] Konsistenzgeber sind vorzugsweise Wachse 
wie beispielsweise hydrierte pflanzliche Glyceride, hy- 
drierte oder partiell hydrierte (C 14 -C2o)-Fettsaureglyce- 
ride, Cetylpalmitat, Glycerin-monostearat, welche auch 
als Lipide und Fettsaureester verwendbar sind und auch 
als Konsistenzgeber wirken, sowie Cetylalcohol, 
Stearylalcohol, Behenylalcohol. Solche Konsistenzge- 
ber sind ausfuhrlich in dem oben angegebenen Lexikon 
der Hilfsstoffe beschrieben. Konsistenzgeber verwen- 
det man in einer Konzentration von etwa 0.1-30 Gew.- 
%, vorzugsweise 5-20 Gew.-% und insbesondere etwa 
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5-10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zu- 
bereitung. Konsistenzgeber verwendet man in Ol-in- 
Wasser-Emulsionen, in Wasser-in-OI-Emulsionen, in 
wassrigen oder wassrig/alkoholischen Losungen, in Lo- 
tios, Gelen, Schaumen, Salben oder in Pasten, vorzugs- 
weise in Wasser-in-6l-Emulsionen und 6l-in-Wasser- 
Emulsionen. 

[0017] Gelbildner sind beispielsweise die an sich als 
Gelbildner bekannten verschiedenen Polymere der 
Acrylsaure (Carbomer) und deren Salze, Xanthan Gum, 
Alginic acid, Aluminiumsilikate, z.B. Natrium-Magnesi- 
um-Silikate, Cellulosederivate wie Natrium-Carboxy- 
methylcellulose, Methylcellulose, Hydroxypropylcellulo- 
se, Hydroxyathylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulo- 
se und verwandte Verbindungen, Polyvinylalkohol, Po- 
ly vinylpyrrolidon , Polyathylenglykole, Polyvinylacetat/ 
Methylacrylat/Decadien -Copolymer, sowie weitere an 
sich bekannte Gelbildner, welche in der Kosmetikindu- 
strie verwendet werden. 

[001 8] Konservierungsmittel sind an sich bekannt und 
entsprechen den international anerkannten Verbindun- 
gen wie solche beispielsweise in der Bundesrepublik 
Deutschland in der Verordnung Ober kosmetische Mittel 
(Kosmetik Verordnung) vom 26.6. 1 985 und der dazuge- 
horigen 25. Anderungsverordnung vom 23.12.1996 ge- 
geben sind. Bevorzugt sind Triclosan, Phenoxyathanol, 
Phenylathylalcohol, Hexamidin-isethionat, Benzylalko- 
hol, Chlorhexidin-dihydrochlorid. Solche Konservie- 
rungsmittel verwendet man in einer Konzentration von 
bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 0.1-5 Gew.-% und ins- 
besondere etwa 0.1-1 Gew.-%, bezogen auf das Ge- 
samtgewicht der Zubereitung. 
[0019] Parfumierungsmittel (Parfume) sind beispiels- 
weise naturliche atherische 6le, welche im Handel z.B. 
mit der Handelsbezeichnung Pluressence, Pulves- 
sence oder Nonox erhaltlich sind, sowie auch syntheti- 
sche Geruchskorrigentien. 

[0020] Silikone sind beispielsweise Cyclomethicone, 
Dimethicone, Phenyldimethicone, Polysiloxan-Polyal- 
kylenoxid-Copolymere sowie weitere an sich bekannte 
in der Kosmetikindustrie verwendete Polymere. Silikone 
wirken wasserabstossend, sowie auch als Gleitmittel 
und Entschaumer. Silikone verwendet man in einer Kon- 
zentration von etwa 0.1-20 Gew.-%, vorzugsweise 
0.2-1 0 Gew.-% und insbesondere etwa 0.2-0.8 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung. Sil- 
kone verwendet man in 6l-in-Wasser-Emulsionen, in 
Wasser-in-6l-Emulsionen, in wassrigen oder wassrig/ 
alkoholischen Losungen, in Lotios, in Gelen, in Schau- 
men, in Salben oder in Pasten, vorzugsweise in Wasser- 
in-6l-Emulsionen und OI-in-Wasser-Emulsionen. 
[0021] Ruckfetter verwendet man vorzugsweise in 
wassrig/alkoholischen Losungen. Ruckfetter wirken der 
die Haut entfettenden Alkohole entgegen. Ruckfetter 
sind beispielsweise Isostearyllactat, Glyceryl-laurat, 
Polyathylenglycol-75-Lanolin, Polyathylenglycol- 
7-glyceryl-cocoat, Polyathylenglycol-1 5-castor oil. Ver- 
bindungen, welche als Komponente (c) aufgefuhrt sind, 



haben teilweise auch eine ruckfettende Wirkung. Sol- 
che ROckfetter sind ausfuhrlich in A. Domsch, Die kos- 
metischen Praparate, Band II, Verlag fur chem. Indu- 
strie, H. Ziolkowsky KG, Augsburg, 1992, Seiten 203ff 

5 beschrieben. Ruckfetter verwendet man in einer Kon- 
zentration von bis zu 20 Gew.-%, vorzugsweise bis zu 
10 Gew.-% und insbesondere 0.1-5 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Zubereitung. Ruckfetter 
verwendet man in 6l-in-Wasser-Emulsionen, in Was- 
te ser-in-OI-Emulsionen, in wassrigen oder wassrig/alko- 
holischen Losungen, in Lotios, in Gelen, in Schaumen, 
in Salben oder in Pasten, vorzugsweise in wassrigalko- 
holischen Losungen und in 6l-in-Wasser-Emulsionen. 
[0022] Treibgase sind beispielsweise komprimierte 

15 Luft, Kohlendioxid, Propan/Butan-Gemische, Dimethy- 
lather sowie weitere an sich bekannte in der Kosmetik- 
industrie verwendete Treibgase. Treibgase verwendet 
man in an sich bekannten Konzentrationen, insbeson- 
dere in Sprays. 

20 [0023] Fullstoffe sind beispielsweise Titanoxide wie 
Titandioxid, Zinkoxid, Maisstarke, Starkephosphate und 
weitere an sich bekannte in der Kosmetikindustrie ver- 
wendete Fullstoffe. Solche Fullstoffe sind in dem oben 
angegebenen Lexikon der Hitfsstoffe beschrieben. Full- 

25 stoffe verwendet man in einer Konzentration von bis zu 
90 Gew.-%, vorzugsweise bis zu 50 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Zubereitung. Fullstoffe ver- 
wendet man in 6l-in-Wasser-Emulsionen, in Wasser-in- 
6l-Emulsionen, in wassrigen oder wassrig/alkoholi- 

30 schen Losungen, in Lotios, in Gelen, in Schaumen, in 
Salben oder in Pasten, vorzugsweise in Wasser-in-6l- 
Emulsionen und 6l-in-Wasser-Emulsionen. 
[0024] Losungsmittel sind beispielsweise Wasser, At- 
hanol, Isopropylalcohol, Propylenglycol sowie weitere 

35 an sich bekannte in der Kosmetikindustrie verwendete 
Losungsmittel. Losungsmittel verwendet man in an sich 
bekannten Konzentrationen. 

[0025] Das Gewichtsverhaltnis der drei Komponen- 
ten zueinander, namlich Komponente a) : Komponente 
40 b) : Komponente c) ist im Bereich von 0.25-4 : 0.25-4 : 
0.75-12, vorzugsweise 0.5-2 : 0.5-2 : 1.5-6, besonders 
bevorzugt 1:1:3. 

[0026] Eine bevorzugte Formulierung enthalt bei- 
spielsweise: etwa 5 Gew.-% aktiviertes Aluminiumchlo- 

« rohydrat (vorzugsweise REACH 301 oder REACH 501 ) 
als Komponente (a); etwa 5 Gew.-% Glycerin als Kom- 
ponente (b); und etwa 8 Gew.-% Paraffinol, etwa 4 
Gew.-% Octylpalmitat und etwa 4 Gew.-% JoJobaol als 
Komponente (c); etwa 1/2 Gew.-% Dimethicon; gege- 

50 ben enf alls Wasser (ca. 63 Gew.%) sowie weitere Addi- 
tive, welche fur die Herstellung einer bestimmten Ge- 
brauchsform notig sind. Die folgenden Beispiele erlau- 
tern die Erfindung. 

55 



4 



7 



EP 0 925 783 A1 



8 



Beispiel 1 (Creme als O/W-Emulsion) 
[0027] 

a) 62.9 Teile destilliertes Wasser (aqua purificata), 
5.0 Teile Glycerin (Feuchthaltemittel), 5.0 Teile Alu- 
miniumchlorhydrat (entsprechend der chemischen 
Formel [AI 2 (OH) 5 ] n . nCI), sowie 0.1 Teile Hexami- 
din-isethionat (Konservierungsmittel), werden in ei- 
nem Mischer zusammen bei einer Temperatur von 
80°C gelost. 

b) 8.0 Teile Paraffinol, 4.0 Teile Octylpalmitat, 4.0 
Teile Jojobaol, 7.5 Teile Behenylalkohol, 1.5 Teile 
Polyathylenglykol(PEG)-10-cetylather (Ceteth-10) 
und 1.5 Telle Polyathylenglycol-20-stearylather 
(Stearath-20) werden in einem Mischer bei 80°C 
geschmolzen und unter Ruhren sowie Homogeni- 
sieren zu der unter a) erhaltenen Zusammenset- 
zung zugegeben. Die erhaltene Mischung wird nun 
unter weiterem ROhren auf 60°C abkuhlen gelas- 
sen. Anschfiessend wird auf 25°C abkuhlen gelas- 
sen und wahrend zehn bis zwanzig Minuten weiter 
geruhrt. Dabei werden 0.5 Teile Phenoxyathanol 
(Konservierungsmittel) zugegeben, wobei eine 
Creme homogener Konsistenz erhalten wird. Die 
Creme kann nun in Tuben abgefullt werden. 

Beispiel 2 (Creme als W/O -Emulsion) 

[0028] 

a) 6.0 Teile Octylpalmitat, 4.0 Teile Shea-Butter, 2.0 
Teile Dimethicone, 5.0 Teile Methoxy-PEG-22-/Do- 
decyl-Glycol-Copolymer, 2.0 Teile PEG-45/Dode- 
cyl-Glycol-Copolymer und 4.0 Teile Hydroxyoctaco- 
sany I -hydroxy stearat werden in einem Mischer bei 
80°C geschmolzen. 

b) 54.4 Teile destilliertes Wasser, 2.0 Teile Natrium 
PCA (Natrium-L-Pyroglutaminsaure), 20.0 Teile 
Aluminiumchlorhydrat (REACH® 501), sowie 0.1 
Teile Hexamidin-isethionat (Konservierungsmittel), 
werden in einem Mischer zusammen bei einer Tem- 
peratur von 80°C gelost und unter Ruhren sowie 
Homogenisieren zu der unter a) erhaltenen 
Schmelze zugegeben. Die erhaltene Mischung wird 
nun unter weiterem Ruhren auf 50° C abkuhlen ge- 
lassen. Anschliessend wird auf 25°C abkuhlen ge- 
lassen und wahrend zehn bis zwanzig Minuten wei- 
ter geruhrt. Dabei werden 0.5 Teile Phenoxyathanol 
zugegeben, wobei eine Creme homogener Konsi- 
stenz erhalten wird. Die Creme kann nun in Tuben 
abgefullt werden. 

Beispiel 3 (Lotio als O/W-Emulsion) 

[0029] 

a) 66.0 Teile destilliertes Wasser (aqua purificata), 



5.0 Teile Glycerin (Feuchthaltemittel), 10.0 Alumini- 
umchlorhydrat (REACH® 501), werden in einem 
Mischer zusammen bei einer Temperatur von 80°C 
gelost. 

b) 8.0 Teile Octyldodecanol, 8.0 Teile partiell hy- 
drierte (C14-C20)-Fettsauregtyceride und 3.0 Teile 
Methylglucosid-stearate werden in einem Mischer 
bei 80 D C geschmolzen und unter Ruhren sowie Ho- 
mogenisieren der unter a) erhaltenen Zusammen- 
setzung zugegeben. Die erhaltene Mischung wird 
nun unter weiterem Ruhren auf 60°C abkuhlen ge- 
lassen. Anschliessend wird auf 25°C abkuhlen ge- 
lassen und wahrend zehn bis zwanzig. Minuten wei- 
ter geruhrt. Die erhaltene Lotio kann nun abgefullt 
werden. 

Beispiel 4 (Lotio als O/W-Emulsion) 
[0030] 

a) 67.0 Teile destilliertes Wasser, 4.0 Teile Sorbitol, 
10.0 Aluminiumchlorhydrat (REACH® 501), wer- 
den in einem Mischer zusammen bei einer Tempe- 
ratur von 80°C gelost. 

b) 8.0 Teile Octyldodecanol, 8.0 Teile Glyceryl-dio- 
leat und 3.0 Teile Methylglucosid-stearat werden in 
einem Mischer bei 80°C geschmolzen und unter 
Ruhren sowie Homogenisieren zu der unter a) er- 
haltenen Zusammensetzung zugegeben wobei die 
Mischung wahrend 1 0 Minuten homogenisiert wird. 
Die erhaltene Mischung wird nun unter weiterem 
Ruhren auf Raumtemperatur abkuhlen gelassen. 
Die erhaltene Lotio kann nun abgefullt werden. 



35 Beispiel 5 (wassrig/alkoholische Losung) 
[0031] 

a) 52.0 Teile destilliertes Wasser (aqua purificata), 
40 15.0 Teile Athanol (96%), 5.0 Teile Glycerin und 

20.0 Teile Aluminiumchlorhydrat (REACH® 501), 
werden in einem Mischer zusammen bei Raumtem- 
peratur gelost. 

b) 8.0 Teile Polyathylenglycol-1 5-Ricinusol werden 
45 anschliessend unter Ruhren zu der unter a) erhal- 
tenen Zusammensetzung zugegeben, bis eine ho- 
mogenen Losung erhalten wird. Die erhaltene Lo- 
sung kann nun in Flaschen abgefullt werden. 

so Beispiel 6 (wassrig/alkoholische Losung) 

[0032] 

a) 52.0 Teile destilliertes Wasser, 1 5.0 Teile Athanol 
55 (96%), 5.0 Teile Pentylenglycol und 20.0 Teile Alu- 
miniumchlorhydrat (REACH® 501), werden in ei- 
nem Mischer zusammen bei Raumtemperatur ge- 
lost. 



10 



15 



20 



25 



30 



5 



9 



EP 0 925 783 A1 



10 



b) 8.0 Teile Polyathylenglycol-1 5-Castor Oil warden 
anschliessend unter Ruhre zu der unter a) erhalte- 
nen Zusammensetzung zugegeben, bis eine homo- 
genen Losung erhalten wird. Die erhaltene Losung 
kann nun in Pumpspray-Flaschen abgef 0 lit werden. 

Beispiel 7 (Gel) 

[0033] 

a) 8.0 Teile PEG-7-glyceryl-cocoate, 3.0 Teile Na- 
triumlactat und -10.0 Teile Aluminiumchlorhydrat 
(REACH® 501), werden in einem Mischer zusam- 
men bei einer Temperatur von 80°C gemischt. 

b) 75.0 Teile destilliertes Wasser und 4.0 Teile Ma- 
gnesium-Aluminum-Silikat werden in einem Mi- 
scher bei 80°C zu einer Dispersion verarbeitet. Die- 
se Dispersion wird nun in die unter a) erhaltene Mi- 
schung eingeruhrt, mit einem Homogenisator wah- 
rend 10 Minuten homogenisiert und anschliessend 
geruhrt bis das erhaltenen Gel auf Raumtemperatur 
abgekuhlt ist. Das Gel kann nun in Tuben abgefullt 
werden. 

Beispiel 8 (Schaum) 

[0034] 

a) 72.0 Teile destilliertes Wasser, 10.0 Teile Harn- 
stoff, 5.0 Aluminiumchlorhydrat (REACH® 501 ) so- 
wie 0.5 Teile Benzylalkohol werden in einem Mi- 
scher zusammen bei einer Temperatur von &0°C 
gelost. 

b) 8.0 Teile Octylstearat und 4.0 Teile Polyathylen- 
glycol-20-steary lather (Stearath-20) werden in ei- 
nem Mischer bei 80°C zusammen geschmolzen, 
unter Ruhren sowie Homogenisieren der unter a) 
erhaltenen Zusammensetzung zugegeben und 
wahrend 10 Minuten homogenisiert. Die erhaltene 
Emulsion wird nun unter weiterem Ruhren auf 25°C 
abkuhlen gelassen. Die Emulsion kann nun in Acro- 
sol-Dosen abgefullt und mit einem Propan/Butan- 
Gemisch (0.5 Gew.-%, berechnet auf das Gesamt- 
gewicht der Emulsion) begast werden. 

Beispiel 9 (Salbe) 

[0035] 

a) 22.5 Teile Paraffinol, 28.0 Teile Petrolatum und 
15.0 Teile Ozokerite werden in einem Mischer bei 
80°C geschmolzen. Anschliessend werden 0.5 Tei- 
le Aluminiumstearat der Schmelze unter ROh ren bei 
80°C zugesetzt und gelost. 

b) Der unter a) erhaltenen Schmelze werden nun 
24.0 Teile Isopropylmyristat, 7.0 Teile Aluminium- 
chlorhydrat (REACH® 501 ), sowie 3.0 Teile Penty- 
lenglycol bei 80°C und unter Ruhren zugesetzt und 



mit einem Homogenisator wahrend 10 Minuten ho- 
mogenisiert. Es wird unter Ruhren auf Raumtempe- 
ratur abkuhlen gelassen. Die erhaltene Salbe kann 
in Tuben abgefullt werden. 

5 

Beispiel 10 (Paste) 
[0036] 

10 a) 48.0 Teile aqua purificata, 10.0 Teile Glycerin, 
15.0 Teile Aluminiumchlorhydrat (REACH® 501) 
werden in einem Mischer zusammen bei einer Tem- 
peratur von 80° C gelost. 

b) 6.0 Teile Paraffinol, 4.0 Teile (C 12 -C 15 )-Alkyiben- 

15 zoat, 2.0 Teile Dimethicone, 2.6 Teile Polyathylen- 
glycol-5-stearyl-stearat, 2.4 Teile Polyathylengly- 
col-40-stearat, 3.0 Teile Cetylpalmitat, 2.0 Teile 
Glycerylstearat und 3.0 Teile Glycolpalmitat werden 
in einem Mischer bei einerTemperatur von 80°Cge- 

20 schmolzen und unter Ruhren zu der unter a) erhal- 
tenen Zusammensetzung zugegeben. Die erhalte- 
ne Mischung wird nun wahrend 10 Minuten mit ei- 
nem Homogenisator bei einer Temperatur von 80°C 
homogenisiert. Anschliessend werden bei dersel- 

25 ben Temperatur 5.0 Teile Titandioxid und 5.0 Teile 
Distarkephosphat (distarch phosphate) zugesetzt. 
Die erhaltene Zusammensetzung wird nun wah- 
rend 15 Minuten und unter weiterem Ruhren bei 
80°C mit einem Mixer behandelt bis eine gleich- 

30 massige Suspension erhalten wird. Dann wird ab- 
kuhlen gelassen. Die Paste kann nun in Tuben ab- 
gefullt werden. 

35 Patentanspruche 

1. Hautschutzzubereitung fur die vorbeugende Verhu- 
tung von Hautschaden, dadurch gekennzeichnet, 
dass diese Hautschutzzubereitung mindestens 

40 

(a) ein aktiviertes Aluminiumchlorohydrat; 

(b) ein Feuchthaltemittel; 

(c) ein Lipid und/oder einen Fettsaureester und 

(d) gegebenenfalls weitere in der Kosmetik 
45 oder Dermatologie zugelassene ubliche Zu- 

satzstoffe enthalt. 

2. Hautschutzzubereitung nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das aktivierte Aluminium- 

50 chlorohydrat in Wasser, Wasser/Alkoholgemischen 
Oder in Alkohol loslich ist. 

3. Hautschutzzubereitung nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das aktivierte Alu- 

55 miniumchlorohydrat der Formel 
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[ A, 2 ( OH )(6-x) ' xC 'ln O. 

entspricht, worin 0<x<6 und in der Regel keine gan- 
ze Zahl ist bzw. zu sein braucht und n anzeigt, dass 5 
die Verbindung als Polymer vorliegt. 

4. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das aktivier- 

te Aluminiumchlorohydrat ein Aluminiumsesquich- 10 
lorohydrat und/oder ein Alum in iumchlorohyd rate 
der Formel (I) darstellt, worin das Verhaltnis von 
Aluminium zu Chlorid (Al 3+ : CI") zwischen 1 .5: 1 bis 
2.1 liegt. 

is 

5. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das aktivier- 
te Aluminiumchlorohydrat der durchschnittlichen 
Formel [AI 2 (OH) s CI . 2.5 H 2 0] n entspricht. 

20 

6. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das aktivier- 
te Aluminiumchlorohydrat in einer Konzentration 
von 0.5-30 Gew.-%, vorzugsweise 2.5-10 Gew.-% 
und insbesondere etwa 4-6 Gew.-%, bezogen auf 25 
das Gesamtgewicht der Zubereitung. 

7. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Feucht- 
haltemittel in einer Konzentration von 0.5-20 Gew.- 30 
%, vorzugsweise 0.5-15 Gew.-% und vorzugsweise 

2-8 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Zubereitung. 

8. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 35 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Lipid 
und/oder der Fettsaureester in einer Konzentration 
von 1.0-80 Gew.-%, vorzugsweise 1-50 Gew.-% 
und insbesondere 1-20 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Zubereitung. 40 

9. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass neben Alu- 
miniumchlorohydrat Oder anstelle von Aluminium- 
chlorohydrat auch ein Aluminium-Zirkonium-Chlo- 45 
rohydrat anwesend ist. 

10. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass diese als 
Feuchthaltemittel eine Verbindung enthalt, welche 50 
die Hydratation der Haut von etwa 100 DPM Ein- 
heiten auf 300-600 DPM Einheiten erhoht. 

11 . Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 

1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass diese als 55 
Feuchthaltemittel Polyhydroxyverbindungen, vor- 
zugsweise Glycerin, Sorbitol, Pentandiol, Pentyle- 



ne Glycol, Hyaluronsaure und deren Alkalimetall- 
salze, vorzugsweise deren Natriumsalz, Natrium 
PCA, d.i. L-Pyroglutaminsaure (C 5 H 7 N0 3 ) und de- 
ren Natriumsalz, Aloe Vera, Natriumlactat und/oder 
Harnstoff, vorzugsweise Harnstoff, Sorbitol und/ 
Oder Glycerin, vorzugsweise Glycerin, enthalt. 

12. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass diese als 
Lipid ein Pflanzenol und/oder Pflanzenfett wie sol- 
che aus Sonnenblumen, Mandeln, Disteln, Soya- 
bohnen, Sheabutter, Weizenkeimen, Oliven, Erd- 
nussen, Raps oder Jojoba gewonnen werden, und/ 
Oder Fettsaureester, vorzugsweise Isopropylmyri- 
state; (C l2 -C 15 )-Alkyl-benzoate, 1 3-Docosensau- 
re-9-octadecenylester (Oleylerucate), Cetearyl-iso- 
nanoat, Octylpalmitat, Isooctylstearat, Butyladipat, 
Myristyllactat, Stearylheptanoat, Isostearylneopen- 
tanoat und/oder 2-Octyldodecanol enthalt. 

13. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass diese in ei- 
ner kosmetisch akzeptablen, topisch anwendbaren - 
Form vorliegen, vorzugsweise als 6l-in-Wasser- 
Emulsion, Wasser-in-6l-Emulsion, wassrige oder 
wassrig/alkoholische Losung, als Lotio, als Gel, als 
Schaum, Salbe oder Paste, oder in einer entspre- 
chenden Mischform, vorzugsweise als Wasser-in- 
Ol-Emulsionen, 6l-in-Wasser-Emulsion, als wass- 
rig/alkoholische Losung oder als Salbe, vorzugs- 
weise als 6l-in-Wasser-Emulsion in Form einer Lo- 
tio, eines Gels oder einer Salbe. 

14. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen 
in der Kosmetik zugelassenen Zusatzstoff enthalt 
ausgewahlt aus der Gruppe der Emulgatoren, Ten- 
side, Paraffinkohlenwasserstoffe, Konsistenzge- 
ber, Gelbildner, Konservierungsmittel, Parfumie- 
rungsmittel, Silikone, Ruckfetter, Treibgase, Full- 
stoffe, Farbstoffe und/oder Losungsmittel. 

15. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge- 
wichtsverhaltnis der Komponente a) : Komponente 
b) : Komponente c) im Bereich von 0.25-4 : 0.25-4 : 
0.75-12, vorzugsweise 0.5-2 : 0.5-2 : 1.5-6, beson- 
ders bevorzugt 1:1:3 liegt. 

16. Hautschutzzubereitung nach einem der Anspruche 
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass diese etwa 
5 Gew.-% aktiviertes Aluminiumchlorohydrat (vor- 
zugsweise REACH 301 oder REACH 501 ) als Kom- 
ponente (a); etwa 5 Gew.-% Glycerin als Kompo- 
nente (b); und etwa 8 Gew.-% Paraffinol, etwa 4 
Gew.-% Octylpalmitat und etwa 4 Gew.-% JoJobaol 
als Komponente (c); etwa 1/2 Gew.-% Dimethicon; 
gegebenenfalls Wasser (ca. 63 Gew %) sowie wei- 
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tere Additive, welche fur die Herstellung einer be- 
stimmten Gebrauchsform notig sind, enthalt. 

17. Verwendung der Zubereitung nach einem der An- 
spruche 1 bis 16, als Hautschutzmittel. 5 

18. Verfahren zum Schutzen der Haut fur die vorbeu- 
gende Verhutung Hautschaden, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass man auf die Haut eine Hautschutz- 
zubereitung nach einem der Anspruche 1 bis 16 to 
auftragt. 
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